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Frischbeton und Frischbetonzumischprodukt 



Die Erfindung betrifft die Zusammensetzung von Frischbeton und Zumischprodukten 
5 fur Frischbeton und kann im Bauwesen Verwendung finden beim Produzieren von mo- 
nolithischen und vorgefertigten Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, in Spritzmassen 
und auch in der Erolforderindustrie bei der Fertigung von Einpress- und Isolierzement- 
stoffen. 

10 Bekannt ist Frischbeton, der Portlandzement (z. B. 32,5-Zement entsprechend russi- 
schem M400) enthalt sowie Quarzsand, Schotter, Wasser, Glyzerin und Zumischpro- 
dukten aus folgenden Komponenten (in Masseprozent): Fixiersalz 8,3 - 12,0, Natri- 
umrhodanid 16-20, Arsenverbindung 0,002 - 0,02, Wasser 72,0 - 75,7 und dabei 
folgendem Verhaltnis der Komponenten des Frischbetons (in Masseprozent): Zement 

15 10-16, Schotter 38 - 62, Sand 25 - 40, Glyzerin 0,005 - 0,048, Zumischprodukte 
0,05 - 0,25, Wasser Rest (Patent der Russischen Foderation Nr. 2081083, 1997). 

Bekannt ist Gleitmittel fur Frischbeton in Form eines Komplexmodifikators mit folgen- 
den Komponenten (in Masseprozent): Dispersmineraikomponente auf Grundlage von 
20 Siziliumoxid der Bergartgruppe (Produkt der Raumung von ©fen, die kristallinen Kalk- 
stein und/oder Ferrosilicochrom und/oder Silicokalzium ausschmelzen und/oder Stein- 
kohle verfeuem) 51,9 - 94,1. Salze organischer S3uren 4.7 - 45,5 und Wasser (Rest) 
(Patent der Russischen Foderation Nr. 21 60723, 20. 1 2.2000). 

25 Nachstliegender Stand der Technik zum angemeldeten Frischbeton ist Frischbeton, 
der Zement enthalt, sowie Grob- und/oder Feinzuschlag aus Eruptivgestein, Meta- 
morphit oder geschichtetem Gestein, Eisenschlacke oder Huttenbims, Blahtonbausand 
und/oder Sand, Wasser und Zumischprodukte aus folgenden Komponenten (in Masse- 
prozent): MikrokieselsSure oder Perlit oder Diatomit oder Trepel 50 - 65, Superweich- 

30 macher C-3 15 - 20, neutralisierte Luft heranziehendes Harz oder hydrophobisiertes 
Silikonmehl 0,1 - 0,5, Lignopan mit einem Molekulargewicht von 10 - 50 kJ 10-12, 
wobei der Gehalt von dem Zumischprodukt im Frischbeton 1 bis 5 Prozent der Ze- 
mentmasse betragt 

35 Nachster Stand der Technik zum angemeldeten Zumischprodukt ist das Zumischpro- 
dukt fur Frischbeton mit folgenden Komponenten (in Masseprozent): Mikrokieselsaure 
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oder Perlit oder Diatomit oder Trepel 50 - 65, Superweichmacher C-3 15-20, neutra- 
lisierte Luft heranziehendes Harz oder hydrophobisiertes Silikonmehl 0,1 - 0,5, Ligno- 
pan mit einem Molekulargewicht von 10 - 50 kJ 10-12 (Patent der Russischen Fede- 
ration Nr. 2177919, 10.01.2002). 

5 

Die Aufgabe dieser Erfindung ist die Beschleunigung des Abbindens und Erhartens 
des Frischbetons und Steigerung der Festigkeit des Betons. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass im Frischbeton der Zement, Grob- und/oder 
10 Feinzuschlag enthalt sowie Wasser und Zumischprodukte mit Superweichmacher C-3, 
Hydrophobisator (139-282) und Lignopan B (russische Anmeldung Nr. 2004130768 
vom 21. Oktober 2004) mit einem Molekulargewicht von 10-50 kJ, das angegebene 
Zumischprodukt Entschaurner als Hydrophobisator sowie Fixiersalz und/oder Ammoni- 
umrhodanid und/oder Natrium und/oder Natriumsulfat (Na 2 S0 4 ) und Natriumkarbonat 
15 mit dem folgenden Komponentenverhaltnis (in Massenprozent) aufweist: 



Superweichmacher C-3 0-40 

Der angegebene Hydrophobisator 0,02-0,06 

Das angegebene Lignopan B 1 0 - 20 
20 Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

Natriumkarbonat 1-2 



mit einem Gehalt des Zumischproduktes von 0,6 - 1,5 Prozent der Masse von Zement. 

25 Dabei kann der Frischbeton Zement, Zuschlag und Wasser mit dem folgenden Ver- 
haltnis enthalten, kg/m 3 : Zement 300 - 520, Zuschlag 1590 - 2030, Wasser 105 - 200, 
Grob- oder Feinzuschlag, Schotter und/oder Bausand als Grobzuschlag der Komgrofie 
5-20 oder 5-40 mm, als Feinzuschlag Sand mit einer KorngrofJe von nicht mehr als 
5mm, mindestens eine Kornponente aus folgender Gruppe: Quarzsand, Eruptivgestein, 

30 Metamorphiksand, Blahtonsand, Eisenschlackesand und mindestens eine Kornponente 
aus der folgenden Gruppe als Grobzuschlag: Eruptivgesteinschotter, Metamorphik- 
schotter, Sedimentgesteinschotter, Eisenschlackesand, Blahtonschotter, Huttenbims- 
schotter. 

35 Die angegebene Aufgabe wird auch dadurch gelost, dass Gleitmittel fur Frischbeton, 
Superweichmacher C-3 enthalt sowie Hydrophobisator und Lignopan B mit einem Mo- 
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lekulargewicht von 10 - 50 kJ, Entschaumer als Hydrophobisator (139-282) und Fixier- 
salz und/oder Ammoniumrhodanit und/oder Natrium und Natriumkarbonat mit dem fol- 
genden Komponentenverhaltnis (in Masseprozent): 



5 Superweichmacher C-3 0-40 

Der angegebene Hydrophobisator 0,02 - 0,06 

Das angegebene Lignopan B 10-20 
Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanit und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

1 0 Natriumkarbonat 1-2 



Man kann im Frischbeton folgende Komponenten benutzen: 

Bindemittel - Portlandzement, Puzzolanportlandzement, Huttenportlandzement, 
15 schnellerhartendendes Portlandzement, Tonerdezement in einer Quantity von 300 - 
520 kg/m; Grobzuschlag der Korngrofte 5-10 mm Oder 5-20 mm Oder 5-40 mm - 
mindestens eine Komponente der folgenden Gruppe: Eruptivgesteinschotter, Meta- 
morphikschotter, Sedimentengesteinschotter, aufgehaldete Schlackeschotter, granu- 
iierte Schlackeschotter, Blahtonschotter, Huttenbimsschotter. 

20 

Feinzuschlag der KorngroRe von nicht mehr als 5 mm - mindestens eine Komponente 
der folgenden Gruppe: Quarzsand, Quarzspatsand, Kalksteinsand, Eruptiv- oder Me- 
tamorhikgesteinsand, Eisenschlackesand und Blahtonsand. Das Gesamtgehalt . des 
Zuschlags im Frischbeton ist 1 590 bis 2030 kg/m 3 , Wasser 1 05 - 200 kg/m 3 . 

25 

Das Komponentenverhaltnis im Frischbeton kann je nach erforderlicher Betonsorte und 
Formgebungsart variieren. 



Die folgenden Komponenten konnen beim Mischen des Zumischproduktes verwendet 
30 werden: 



Lignopan B - elektrolytisch modifizierte Lignosulfonate mit einem Molekulargewicht von 
10-50kJ. 

Hydrophobisator-Entschaumer 
35 Silikonemulsion (1 39-282) (russische Gutevorschrift 6-02-1-529-86) 

Superweichmacher C-3 (russische GOtevorschrift 6-36-0204229-625-90) 
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Fixiersalz (russische Gutevorschrift 21 41 -084-00209527-99) 

Ammoniumrhodanid 

Natriumkarbonat, 



5 wobei Fixiersalz und Ammoniumrhodanid als Reinprodukte zugegeben werden konnen 
und/oder enthalten in einem Produkt zum Beispiel Koxochemieproduktion. Das Zu- 
mischprodukt wird durch Vermischung der angegebenen Komponenten gemacht. Zu- 
sammensetzungen des Zumischproduktes sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. Das Zumisch- 
produkt wird zu 0,6 — 1 ,5 Prozent der Zementmasse eingesetzt. 

10 

Die Zusammensetzung des Frischbetons und die Betonbeschaffenheit mit diesem Zu- 
mischprodukt ist in Tabelle 2 aufgefuhrt. 

Anmerkung: Folgende Zusammensetzungen des Zumischproduktes aus Tabelle 1 
15 werden in Tabelle 2 in den Beispielen verwendet: 

Beispiel 2 - Zusammensetzung 1 
Beispiel 4 - Zusammensetzung 2 
Beispiel 6 - Zusammensetzung 3 
20 Beispiel 8 - Zusammensetzung 4 
Beispiel 10- Zusammensetzung 1 
Beispiel 12 - Zusammensetzung 2 
Beispiel 14 -Zusammensetzung 3 



25 Die angegebenen Prufungsbefunde zeigen die hohe Wirksamkeit des erfindungsge- 
mafSen Zumischproduktes Lignopan B-2, dessen Verwendung im Beton in der Menge 
von 0,6 - 1 ,5 % von der Zementmasse erlaubt, einen Frischbeton mit beschleunigtem 
Abbinden und Harteverhalten herzustellen und eine hohere Festigkeit des Betons zu 
erreichen. 



30 
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Tabelle 1 



Komponenten 


Gebalt, Masseanteil 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Natriumkarbonat 


1 


1 


2 


2 


1 


2 


1 


139-282 


0,02 


0,04 


0,04 


0,06 


0,04 


0,02 


0,06 


Superweichmacher 
C-3 


0 


20 


40 


30 


20 


40 


30 


Lignopan 


10 


20 


15 


20 


10 


20 


20 


Fixiersalz 


55 




40 


40 


40 






Ammoniumrhodanid 




20 


5 








5 


Natriumrhodanid 




30 




5 






5 


Natriumsulfat 










10 


50 


40 
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Anspruche 



1. Frischbeton, enthaltend Zement sowie Zuschlag, Wasser und Zumischprodukte 
mit Superweichmacher C-3, Hydrophobisator und Lignopan B mit dem Molekularge- 
5 wicht von 10 - 50 kJ, gekennzeichnet durch Entschaumer als Hydrophobisator (139- 
282) sowie Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder Natrium und/oder Natri- 
umsulfat und Natriumkarbonat mit dem folgenden Komponentenverhaltnis (Massenan- 
teil): 

Superweichmach er C-3 0-40 
10 Der angegebene Hydrophobisator 0,02-0,06 

Das angegebene Lignopan B 10-20 
Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

Natriumkarbonat 1-2, 
15 mit einem Gehalt des Zumischproduktes von 0,6 - 1,5 Massenanteil der Zementmas- 
se. 



2. Frischbeton nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es die angegebe- 
nen Komponenten mit dem folgenden Verhaltnis enthalt: 

20 Zement 300-500kg/m 3 

Zuschlag 1 590 - 2030 kg/m 3 

Wasser 1 05 - 200 kg/m 3 

3. Frischbeton nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es Grob- 
25 und/oder Feinzuschlag enthalt. 

4. Frischbeton nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch Schotter und/oder Bau- 
sand als Grobzuschlag. 

30 5. Frischbeton nach Anspruch 3 oder 4, gekennzeichnet durch Grobzuschlag der 
KorngrfcfJe 5-20 oder 5-40 mm. 



35 



6. Frischbeton nach einem der Anspruche 3 bis 5, gekennzeichnet durch Sand mit 
der GrSfle von nicht mehr als 5 mm als Feinzuschlag. 
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7. Frischbeton nach einem der Anspruche 3 bis 6, gekennzeichnet durch mindes- 
tens eine Komponente der folgenden Gruppe als Feinzuschlag: Quarzsand, Eruptivge- 
steinsand, Metamorphiksand, Blahtonsand, Eisenschlackensand. 

5 8. Frischbeton nach einem der Anspruche 3 bis 7, gekennzeichnet durch mindes- 
tens eine Komponente der folgenden Gruppe als Grobzuschlag: Eruptivgesteinschot- 
ter, Metamorphikschotter, Sedimentgesteinschotter, Eisenschlackenschotter, Blahton- 
schotter und Huttenbimsschotter. 

10 9. Zumischprodukt fur Frischbeton mit Superweichmacher C-3 sowie Hydrophobi- 
sator Lignopan B mit dem Molekulargewicht vom 10-50 kJ, gekennzeichnet durch 
Entschaumer als Hydrophobisator (139-282) und Fixiersalz und/oder Ammoniumrho- 
danid und/oder Natrium und/oder Natriumsulfat und Natriumkarbonat mit dem folgen- 
den Komponentenverhaltnis (Massenanteil): 
15 Superweichmacher 0-40 

Das angegebene Hydrophobisator 0,02 - 0,06 

Das angegebene Lignopan B 10-20 
Fixiersalz und/oder Ammoniumrhodanid und/oder 

Natrium und/oder Natriumsulfat 40 - 55 

20 Natriumkarbonat 1-2 



